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La presente invention concerne une composi- 
tion ainsi qu'un procede pour la remise en etat 
dee ongles casses qui ne modifient pas 1'aspect 
de 1'ongle apres qu'il a ete repare on qui ne 
le modifient que d'une fa$on normalement 
souhaitable comme, par exemple, par 1'appli- 
cation d'un vernie a ongle classiqne. 

On est depnis longtemps a la recherche de 
tels procedes pour la remise en etat des ongles 
et, dans un passe relativement recent, qnelqaes 
essais couronnes d'un succes relatif ont ete f aits 
dans ce domaine. On a, par exemple, propose 
recemment one composition pour la reparation 
des ongles constitute d'un melange de vends 
et de fihres conrtes. On a toutefois constate que 
cette composition posait certains problemes 
concern an t la solidite de la liaison ohtenue et 
qu'elle exigeait une application extremement 
soigneuse et delicate pour que 1'adherence 
obtenne soit satisfaisante. 

La presente invention a done pour but une 
composition et un procede ponr la remise en 
etat des ongles casses, faciles a appliqner et 
capables de produire une liaison solide et per- 
manente sans commnniqner a 1'ongle nne epais* 
seur indesirable. 

La presente invention a pins particnlierement 
ponr bat nne composition pour la remise en 
etat des ongles casses comprenant un melange 
d'environ 5 a 15 % d'une substance organique 
capable de former un film adhesif, d'environ 
0.5 k 8 % de resine, d'environ 1 a 4 % d*un 
agent gelifiant, d'environ 0,5 a 5 % de plasti- 
fiant, d'environ 0,5 a 12 % de £hres conrtes et 
d'environ 55 a 91 % d'nn solvant volatil. 

La presente invention a anssi pour but un 
procede pour la remise en etat des ongles 
casses consistant a appliqner snr 1'ongle dans 
une premiere direction nne premiere couche 
d'une composition telle que definie ci-dessus et 
a appliqner audit ongle nne deuxieme couche 
de ladite composition dans nne deuxieme direc- 
tion perpendiculaire a la premiere. 

La composition de la presente invention peat 
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eventuellement comprendre un pigment ou nne 
substance colorante. On pent considerer (Tune 
facon generale cette composition comme etant 
constituee d'nn adhesif, d'une substance fib reuse 
de renfort et d'nn solvant. L'adhesif et la sub- 
stance fib reuse form en t ensemble une membrane 
ou un film qui unira soli dement lee parties 
cassees d'nn ongle endommage empechant flinai 
tonte blessnre supplementaire de 1'ongle et lui 
evitant 1'aspect indesirable qu'a tout ongle casse. 
Le solvant joue le role d'tm vehiculant qui 
facilite 1'application de la composition mais qui 
s'evapore rapi dement pour permettre a l'adhesif 
renforce de dnrcir et de reparer ainsi I'ongle 
casse. 

Selon le procede de la presente invention, 
cette composition doit etre appliquee en an 
moins deux couches, cbacune d'elles etant appli- 
quee dans un sens perpendiculaire a celni de 
1'autre. Dans la phrpart des cas, il suifira d'ap- 
pliquer de deux a six couches et on a constate 
qu'il etait generalement preferable d'en appli- 
qner quatre. Les couches doivent etre appli- 
qnees Tune apres 1'autre en laissant secher la 
surface de chaque couche avant d'appliquer 
1'autre et en attendant environ une henre que 
tontes les couches soient bien seches avant d'ap- 
pliquer un vernis a ongles. On pent laisser anssi 
secher chaque couche pendant envi ron dix 
minutes avant d'appliquer la suivante et appli- 
qner le vernis a ongles ordinaire dix minutes 
apres application de la derniere couche de 
composition. On pent appliqner la composition 
de la presente invention avec tout appareil 
approprie et on a constate que les pinceaux 
utilises pour 1'application des vernis a ongles 
ordinaires donnaieht toute satisfaction. 

La composition et le procede de la presente 
invention sont illustres par les exemples speci- 
fiques suivants dont les details ne sont ancune- 
ment limitatifs. 

Exemple J. — On a prepare une composition 
ponr la reparation des ongles en melangeant les 
constituents suivants : 
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% 

Nitrocellulose 10,3 

Resine aryl-sulf amide . formaldehyde . . 4,1 

Silice 2,0 

Phtalate de dibutyle 0,5 

Fibres de rayonne 0,5 

Acetate, d'£thy]e 4&2 

Acetate de butyle . . . w. .... . 54 

Toluene 31,3 

On a applique guatre couchefl de cette com- 
position sur un ongle casse de la maniere decrite 
ci-dessus, cbaque coucbe etant appliquee dans 
tin sens perpend iculaire a celni de la coucbe 
precedente et en laissant secher dix minutes 
entre cbaque coucbe. L'ongle a ete ainsi remis 
en etat de la maniere la plus satisfaisante avec 
une apparence d'epaisaeur naturelle. La com- 
position etait a peine visible sur l'ongle et Fa 
ete encore moms apres 1'application <Tun vends 
a ongles. 

Cette composition forme un film dur et resis- 
tant soli dement lie a l'ongle et epousant bien 
sa forme. 

Les fibres de rayonne employees dans la pre- 
paration de cette composition ont approxima- 
tivement 1.5 mm de longueur et une finesse de 
1,5 denier. 

Exemple 2. — On a constate, en preparant les 
compositions de la presente invention, que les 
pourcentages les plus appropries de cbacun des 
constituants etaient compxis dans les intervalles 
ci-dessous.' Sauf indication contraire tous les 
pourcentages sont indiques en poids. 



% 

NitroceHuloBe 5 a 15 

Resine aryl-sulf amide formaldehyde 0,5 a 8 

Silice 1 a 4 

Phtalate de dihutyle 0,5 a 5 

Fibres 0,5 a 12 

Acetate (Tethyle 30 a 50 

Acetate de butyle 5 a 20 

Toluene 20 a 35 



On a prepare des compositions correspon dant 
aux intervalles de proportions ci-dessus et on les 
a appliquees sur des ongles casses de la maniere 
decrite dans I'exemple 1. Dans cbaque cas, on 
a obtenu un resultat tres satisfaisant. 

Les compositions de la presente invention 
doivent contenir en general de 5 a 15 % d'un 
adhesif filmogene. On prefere employer la 
nitrocellulose mais on pent egalement employer 
d'autres materiaux similaires tels qu'acetate de 
cellulose, acetobutyrate de cellulose, ethyl- 
cellulose, polyvinylbutyral, polyvinylformal, et 
methacrylate de methyle. 

L'addition d'une qnantite de resine de 0,5 a 
8 % est destinee a rendre le film forme par la 
composition plus soli de, plus souple et plus 
adhesif. En outre, la resine contribue a accroitre 
la teneur en matieres soli des de la composition. 
On peut employer, au lieu des resines indiquees 



dans les exemples de nombreuses autres resines 
parmi Iesquelles des resines naturelles telles 
que shellac, dammar, elemi, sandaraque, mastic, 
ben join et colopbane et des resines synthe- 
tiques telles que resines alky des, polyvinyl- 
acetate, polyesters, polyethers et esters de sac- 
charose. 

Le phtalate de dihutyle fait fonctkw* de plas- 
tifiant. Sa proportion dans la composition est 
de 0,5 a 5 %. Les plastifiants donnent de la 
souplesse au film forme par la composition de 
la presente invention. D'autres plastifiants pon- 
vant etre employes au lieu des plastifiants men- 
tionnes dans les exemples sont : camphre, phos- 
phates organiques tels que phosphate de 
tricresyle et phosphate de diphenyle; autre* 
phtalates tels que phtalate de dioctyle, phtalate 
de butyle et de bencyle; glycolates tels que 
glycolate de butyle, huile de ricin et esters de 
l'acide citrique tels que citrate de triethyle. 

La silice fait fonction tPagent de gelification 
capable d'entrainer la mise en suspension des 
fibres dans 1'adhesif. L'emploi d'un agent de 
gelification est d'une extreme importance dans 
la preparation des compositions de la presente 
invention. La qnantite a employer est d'environ 
1 a 4 %. On prefere employer la silice mais 
on peut la remplacer par tout materiau compa- 
tible capable de rendre la composition pseudo- 
plastique ou thixotropique tels que derives 
organiques de la montmoriHonite, stearates 
metalliques et huilee hydrogenees, 

Les fibres jouent le role d'agents de renforce- 
ment; elles sont de preference tres courtes et 
de faible diametre. Elles ont de preference une 
longueur de 1^5 mm et une epaisseur de 13 a 
5 deniexs. On peut neanmoins employer toute 
fibre naturelle ou synthetique courte et mince 
a la condition qu'elle soit insoluble dans la com- 
position. Les fibres longues sont a eviter car elles 
tendront a faire saillie sous le film forme par 
la composition et, dans la plupart des cas, la 
longueur des fibres ne devra pas depasser 3 mm. 
Les fibres appropriees sont les suivantes coton, 
soie, laine, lin, rayonne, c Nylon », polyacxylo- 
nitrile, polyfthyleneterephtalate, polyolefines 
telles que polyethylene et polypropylene, poly- 
ure thanes, polyesters, polymeres et copolymeres 
vinyliques. On peut egalement employer, dea. 
fibres minerales ou des fibres metalliques telles 
que fibres de verre, d'amiante ou (Pacier inoxy- 
dable. D est done bien entendu que la presente 
invention n'est pas limitee a une dimension ou 
a un type specifique de fibre. 

On peut employer une qnantite de solvant 
variable e'est-a-dire modifier la viscosite et le 
temps de sechage de la composition. La qnan- 
tite de solvant a employer est general ement d'en- 
viron 55 a 91 %. On peut employer de nombreux 
solvants tela qu'acetate d'amyle, acetate d*iso- 
propyle, cellosolve, acetone, et ces solvants 
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peuvent comprendre on alcool, dn xylene, de 
Phexane ou essences mineral es. 

On pent incorporer a la composition de la 
presente invention des pigments et colorants 
pour pro du ire la couleux desiree. On pent 
employer des pigments normalises tels que le 
rouge D et C n° 7j&t la laque janne D ej; C n° 5 
^ainaLque des .colorants tels, que le rouge. D»et C 
n° 17 et le rouge D et C n° 19, On pent anssi 
employer des pigments mineraux tels que le 
bioxyde de titane ou Poxyde de fer. Si Ton 
emploie de telles matieres colorantes, il est 
souhaitable d'employer des fibres qui ont ete 
teintes dans nne couleur correspondante. 

La presente invention a pour avantage le fait 
que la composition et le procede permettent de 
remettre facilement en etat les ongles casses an 
moyen d'tme li aison solide et permanente et 
sans aucune modification mdesirable de lenr 
aspect. La composition ne change pas Paspect 
de Pongle. On pent lui appliquer des vends 
a ongles dassiqnes incolores ou col ores, enlever 
le vemis et en reappliquer sans nuire a la com- 
position et enlever ceHe-ci sans difEiculte si on 
le desire. 

RESUME 

La presente invention a pour objets : 
L Une composition pour reparer les ongles 
casses, caracterisee par les points suivants, pris 
isolement ou en combinaisons : .~ 



1° Elle comprend un melange d'environ 5 a 
15 % d'un adhesif organique capable de former 
un film, environ 0,5 a 8 % de resine, environ 1 
a 4 % d'un agent gelifiant, environ 0,5 a 5 % 
de plastifiant, environ 0,5 a 12 % de fibres 
courtes et environ 55 a 91 % de solvant volatil; 

2° Ledit vageni de^elifi catkin .est de.la tilicc; 

-3° La zeame est one resine d'aryl sulf amide 
formaldehyde; 

4° Le plastifiant est du phtalate de dibutyle; 

5° Le solvant volatil comprend environ 30 a 
50 % d'acetate d'ethyle, environ 5 a 20 % 
d'acetate de butyle et environ 20 a 30 % de 
toluene; 

6° Les fibres aont des fibres de rayonne ou 
des fibres metalliques; 

7° La longueur des fibres ne depasse pas envi- 
ron 3,2 mm; 

8° Les fibres ont une epaisseur de 1,5 a 
5 deniers. 

IL Un procede pour reparer les ongles casses, 
caracterise par Papplication audit ongle d'une 
premiere couche d'une composition telle que 
definie sous L, dans un premier sens, et par Pap- 
plication cPtme seconde couche de ladite com- 
position snr ledit ongle dans un second sens 
perpendicnlaire an premier. 

Soci&e dite : MAX FACTOR & CO. 
Par procuration : 
Cabinet Beau de Lom£nb 
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